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Weinrot-Nuancen  auf  wollenen  Damenstoffen. 


Claret  shades  on  Ladies’  woollen  dress  material. 


Nuances  vineuses  sur  étoffes  de  laine  pour  dames. 

Sj  ■  fv-  •  • 


Die  jetzt  modernen  Weinrot-Nuancen  lassen  sich  in  vorzüglicher 
Lichtechtheit  mit  folgenden  Farbstoffen  herstellen:  Azofuchsin  6  B,  G, 
Azogrenadin  S,  Alizarinirisol  R,  Azosäureviolett  AL,  Alizarinsaphirol 
B,  SE,  Anthracyanin  3  FL,  Echtlichtorange  G,  Tartrazin  und  Echt¬ 
lichtgelb  G,  2  G,  3  G. 

Weniger  lichtecht,  jedoch  billiger  erzielt  man  diese  Nuancen 
durch  Kombinationen  mit  folgenden  Farbstoffen:  Echtrot  A,  NS,  Echt¬ 
säureviolett  10  B,  Victoriaviolett  4  BS,  Orange  II  B,  RO,  Indischgelb  G,  R. 

Man  färbt  beispielsweise  I.  in  vorzüglicher  Lichtechtheit,  II.  in 
weniger  guter  Lichtechtheit  nach  folgenden  Rezepten. 


I. 

No.  1. 

3,5  o/o  Azofuchsin  6B 
0,29  °/o  Alizarinsaphirol  S  E 
0,58  o/o  Echtlichtorange  G 

No.  2. 

4  %  Azofuchsin  6B 

0,42  %  Alizarinsaphirol  S  E 

1,2  %  Echtlichtorange  G 

No.  3. 

4,75%  Azofuchsin  6B 
0,66 %  Alizarinsaphirol  SE 
0,7  %  Echtlichtorange  G 


II. 

No.  1. 

2,5  %  Echtrot  NS 

0,44  °/o  Echtsäure  violett  10  B 

0,14%  Orange  II B 

No.  2. 

4  o/0  Echtrot  NS 

0,6  %  Echtsäure  violett  10  B 

0,3  %  Orange  II B 

No.  3. 

3  o/0  Echtrot  NS 

0,72  %  Echtsäureviolett  10  B 


No.  4. 

4.75  %  Azofuchsin  6  B 

1.1  %  Alizarinsaphirol  SE 

1.2  o/0  Echtlichtorange  G 

No.  5. 

3  %  Azofuchsin  6B 

0,34  %  Alizarinsaphirol  SE 
0.7  %  Echtlichtorange  G 
No.  6. 

3  %  Azofuchsin  6B 

0,43  %  Alizarinsaphirol  S  E 
0,9  %  Echtlichtorange  G 
No.  7. 

3,25  %  Azofuchsin  6  B 
0,6  %  Alizarinsaphirol  SE 
1  %  Echtlichtorange  G 

No.  8. 

3.75  %  Azofuchsin  6  B 
0,74  %  Alizarinsaphirol  SE 
1,45%  Echtlichtorange  G 


No.  4. 

4  %  Echtrot  NS 

1,38  %  Echtsäure  violett  10  B 
0,18%  Orange  II  B 
No.  5. 

2,5  %  Echtrot  NS 
0,39%  Echtsäureviolett  10  B 
0,14%  Orange  II  B 
No.  6. 

2,3  %  Echtrot  N  S 
0,52%  Echtsäureviolett  10  B 
0,26%  Orange  I1B 
No.  7. 

2,5  %  Echtrot  N  S 
0,85  %  Echtsäureviolett  10  B 
0,33  %  Orange  II  B 
No.  8. 

3  %  Echtrot  N  S 

1,1  %  Echtsäureviolett  10B 

0,5  %  Orange  II B 


Gefärbt  wird  unter  Zusatz  von  10 — 15%  Glaubersalz  krist., 
5%  Schwefelsäure  oder  10 — 15%  Weinsteinpräparat. 

Auf  Halbwolle  färbt  man  diese  Töne  mit  folgenden  Farbstoffen: 
Benzopurpurin  4B,  10B,  Benzobordeaux  6B,  Congorubin,  Congocorinth  B, 
G,  Benzoechtrot  FC,  L,  Benzochrombraun  G,  R,  Plutobraun  R,  Benzo- 
blau  RW,  Diazoschwarz  BHN,  Benzoechtorange  S,  Chrysophenin  G,  R. 

Die  Wolle  nuanciert  man  eventuell  mit: 

Säureanthracenrot  3B,  G,  Brillantcrocein  3B,  Rhodamin  B,  Wollblau 
N  extra,  R  extra,  Alkaliviolett  LR,  Orange  RO  und  Indischgelb  G. 


—  Ohne  Garantie.  — 


The  Claret  shades,  which  are  just  at  present  so  much  in  fashion, 
can  be  produced  with  the  following  dyestufi’s  which  are  all  extremely 
fast  to  light:  Azo  Fuchsine  6B,  G,  Azo  Crimson  S,  Alizarine  Irisole  R, 
Azo  Acid  Violet  AL,  Alizarine  Sapphirole  B,  SE,  Anthra  Cyanine  3FL, 
Fast  Light  Orange  G,  Tartrazine,  Fast  Light  Yellow  G,  2  G,  3G. 

Cheaper  shades,  which  are.  of  course,  not  so  fast  to  light  as 
the  above  mentioned  colours,  can  be  obtained  with  combinations  of 
the  following  dyestuffs:  Fast  Red  A,  NS,  Fast  Acid  Violet  10  B, 
Victoria  Violet  4  B  S,  Orange  II  B,  R  0,  Indian  Yellow  G,  R. 

The  combination  shades  which  are  extremely  fast  to  light  can 
be  dyed  according  to  the  recipes  on  the  left  hand  column  No.  1, 
those  combinations  which  are  not  so  fast  to  light  according  to 
recipes  on  the  right  hand  column  No.  II. 


I. 

No.  1. 

3.6  %  Azo  Fuchsine  6  B 
0.29  %  Alizarine  Sapphirole  S  E 
0.58  %  Fast  Light  Orange  G 
No.  2. 

4  %  Azo  Fuchsine  6B 
0.42  %  Alizarine  Sapphirole  S  E 

1.2  %  Fast  Light  Orange  G 

No.  3. 

4.75  %  Azo  Fuchsine  6  B 
0  66  %  Alizarine  Sapphirole  S  E 
0.7  %  Fast  Light  Orange  G 
No.  4. 

4.75  %  Azo  Fuchsine  6  B 

1.1  %  Alizarine  Sapphirole  SE 

1.2  %  Fast  Light  Orange  G 

No.  5. 

3  %  Azo  Fuchsine  6B 

0.34  %  Alizarine  Sapphirole  S  E 
0.7  %  Fast  Light  Orange  G 
No.  6. 

3  %  Azo  Fuchsine  6B 

0  43  %  Alizarine  Sapphirole  S  E 
0.9  %  Fast  Light  Orange  G 
No.  7. 

3.25  %  Azo  Fuchsine  6  B 
0.6  %  Alizarine  Sapphirole  SE 
1  %  Fast  Light  Orange  G 

No.  8. 

3.75  %  Azo  Fuchsine  6  B 
0.74%  Alizarine  Sapphirole  SE 
1.45  %  Fast  Light  Orange  G 

Dye  with  the  addition  of  10 — 15%  Glauber’s  salt  crystals  and 

5  %  sulphuric  acid. 

These  claret  shades  can  be  produced  on  half-woollen  goods 
with  the  following  dyestuffs:  Benzo  Purpurine  4B,  10 B,  Benzo  Bor¬ 
deaux  6B,  Congo  Rubine,  Congo  Corinth  B,  G,  Benzo  Fast  Red  F  C, 
L,  Benzo  Chrome  Brown  G,  R,  Pluto  Brown  R,  Benzo  Blue  R  W, 
Diazo  Black  BHN,  Benzo  Fast  Orange  S,  Chrysophenine  G,  R. 

The  wool  can  be  shaded  if  necessary  with  :  Acid  Anthracene 
Red  3  B,  G,  Brilliant  Croceine  3  B,  Rhodamine  B,  Wool  Blue  N  extra, 
R  extra,  Alkali  Violet  LR,  Orange  RO,  Indian  Yellow  G. 

—  Without  guarantee.  — 


H. 

No.  1. 

2.5  %  Fast  Red  N  S 
0.44  %  Fast  Acid  Violet  10  B 
0.14%  Orange  II B 
No.  2. 

4  o/o  Fast  Red  NS 
0.6  %  Fast  Acid  Violet  10  B 
0.3  %  Orange  II B 
No.  3. 

3  %  Fast  Red  NS 

0.72  %  Fast  Acid  Violet  10  B 

No.  4. 

4  %  Fast  Red  N  S 

138  i/o  Fast  Acid  Violet  10  B 
0.18%  Orange  II B 
No.  5. 

2.5  %  Fast  Red  N  S 
0.39%  Fast  Acid  Violet  10  B 
0.14  o/0  Orange  II B 
No.  6. 

2.3  %  Fast  Red  N  S 
0.52  o/0  Fast  Acid  Violet  10  B 
0.26  o/o  Orange  II B 
No.  7. 

2.5  %  Fast  Red  N  S 
0.85  o/o  Fast  Acid  Violet  10  B 
0.33  o/0  Orange  II B 
No.  8. 

3  o/Q  Fast  Red  N  S 

1.1  %  Fast  Acid  Violet  10  B 

0.5  %  Orange  ÜB 


Lps  nuances  vineuses  en  vogue  actuellement  s’obtiennent  dans 
une  excellente  solidité  à  la  lumière  avec  les  colorants  suivants:  Azo 
Fuchsine  6  B,  G,  Azo  Grenadine  S,  Alizarine  Irisol  R,  Azo  Violet  à 
l'acide  AL,  Alizarine  Saphirol  B,  SE,  Anthra  Cyanine  3F L,  Orange 
lumière  solide  G,  Tartrazine  et  Jaune  lumière  solide  G,  2  G,  3  G. 

On  peut  reproduire  ces  nuances  d’une  façon  plus  économique, 
mais  moins  solide  à  la  lumière  par  la  combinaison  des  colorants 
suivants:  Rouge  solide  A,  NS,  Violet  à  l’acide  solide  10 B,  Violet 
Victoria  4  B  S,  Orange  II  B,  RO,  Jaune  Indien  G,  R. 

En  teignant  d’après  les  procédés  ci-dessous  on  obtient  avec 
les  combinaisons  de  la  rubique  I  des  nuances  d'une  excellente  solidité 
à  la  lumière  et  avec  celle  de  la  rubique  II  des  nuances  moins  bien 
solides  à  la  lumière. 

n. 

No.  1. 

2,5  %  Rouge  solide  N  S 
0,44  %  Violet  à  l'acide  solide  10B 
0,14%  Orange  II B 
No.  2. 

4  %  Rouge  solide  NS 

0.6  %  Violet  à  l’acide  solide  10B 
0,3  %  Orange  II  B 
No.  3. 

3  %  Rouge  solide  N  S 
0,72  %  Violet  à  l’acide  solide  10  B 

No.  4. 

4  %  Rouge  solide  N  S 
1,38  %  Violet  à  l’acide  solide  10  B 
0,18%  Orange  II B 

No.  5. 

2,5  %  Rouge  solide  NS 
0,39%  Violet  à  l’acide  solide  10  B 
0,14  <%  Orange  II B 
No.  6. 

2,3  %  Rouge  solide  N  S 
0,52  <%  Violet  à  l’acide  solide  10  B 
0,26  <%  Orange  II  B 
No.  7. 

2,5  %  Rouge  solide  N  S 
0,85  %  Violet  à  l’acide  solide  10B 
0,33  %  Orange  II  B 
No.  8. 

3  %  Rouge  solide  N  S 

1,1  %  Violet  &  l’acide  solide  10  B 
0,5  %  Orange  II  B 

La  teinture  se  fait  sur  bain  garni  de  10 — 15  %  sulfate  de  soude 
crist.,  5  %  acide  sulfurique  ou  5 — 15  %  bisulfate  de  soude. 

Sur  mi-laine  ces  teintures  sont  obtenues  avec  les  colorants 
suivants:  Benzo  Purpurine  4 B,  10 B,  Benzo  Bordeaux  6 B,  Congo 
Rubine,  Congo  Corinthe  B,  G,  Benzo  Rouge  solide  F  C,  L,  Benzo 
Brun  au  chrome  G,  R,  Brun  Pluton  R,  Benzo  Bleu  RW,  Diazo  Noir 
BHN,  Benzo  Orange  solide  S,  Chrysophénine  G,  R. 

On  nuance  la  laine,  le  cas  échéant,  avec: 

Rouge  d’Anthracène  à  l’acide  3  B,  G,  Crocéine  brillante  3B,  Rhodamine  B, 
Bleu  pour  laine  N  extra,  R  extra.  Violet  alcalin  LR,  Orange  RO  et 
Jaune  Indien  G. 

—  Sans  garantie.  — 


No.  1. 

3,5  %  Azo  Fuchsine  6  B 
0,29  %  Alizarine  Saphirol  SE 
0,58  %  Orange  lumière  solide  G 
No.  2. 

4  %  Azo  Fuchsine  6  B 

0,42  %  Alizarine  Saphirol  SE 
1,2  %  Orange  lumière  solide  G 
No.  3. 

4,75  %  Azo  Fuchsine  6  B 
0,66  %  Alizarine  Saphirol  SE 
0,7  %  Orange  lumière  solide  G 
No,  4. 

4.75  %  Azo  Fuchsine  6  B 

1.1  %  Alizarine  Saphirol  SE 

1.2  %  Orange  lumière  solide  G 

No.  5. 

3  %  Azo  Fuchsine  6  B 

0,34  %  Alizarine  Saphirol  S  E 
0,7  %  Orange  lumière  solide  G 
No.  6. 

3  %  Azo  Fuchsine  6  B 

0,43  %  Alizarine  Saphirol  S  E 
0,9  %  Orange  lumière  solide  G 
No.  7. 

3,25  %  Azo  Fuchsine  6  B 
0,6  %  Alizarine  Saphirol  S  E 
1  %  Orange  lumière  solide  G 

No.  8. 

3.75  %  Azo  Fuchsine  6  B 
0,74  %  Alizarine  Saphirol  S  E 
1,45%  Orange  lumière  solide  G 


